Aynı Sır Ama Farklı 


Hazır bir reçeteden hammaddeler ile oluşturduğum bir sıra farklı katkı malzemeleri ekleyerek 
yaptığım heyecanlı denemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Bu gördüğünüz yarı opak beyaz sır 1020'C de sır rejiminde pişirildi. Yüzeyi ne tam parlak ne 
de tam mat, saten görünümünde. Öncelikle içine titanyum dioksit ve kırmızı demir oksit 
ekleyerek, farklı toprak tonları elde ettim. 


*Demir oksit 
tlitanyum 
dioksit 


Çok güzel tonlar elde ettim, ancak bir kusurları var o da pişirim sırasında sıçrama yapmaları. 
Fırın rafı temizlemiş olanlar, bunun ne sıkıntılara neden olduğunu bilir, ben burada ayrıntıya 
girmeyeyim. İster kırmızı, ister sarı ister siyah olsun, demir oksitlerin hepsinin, fırında 
piştikten sonra aynı renkleri verdiklerini biliyoruz. Burada nedenleri üzerinde durup 
kimyacıların alanına girmek bana düşmez. Atölyemde sarı demir oksitim vardı; ben de sarı 


demir oksit ile aynı sırı tekrar hazırlamak istedim. Sonuç böyle oldu. 
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Kalebodur © 


“Kalebodur”. Renk çok güzel, 
kabartma desenlerde güzelce kırılıp, dekoru ortaya çıkarıyor. Ama o güzel beneklere ne 
olmuş? Kaybolmuşlar. Sırın içinde güzelce erimeyip oraya buraya sıçrayan kırmızı demir oksit 
meğerse, o güzel beneklenmeyi de yapıyormuş. İşte bu kaybolan benekler, bende sır içine 
farklı katkılar ekleyerek beneklenme yapma isteği uyandırdı. 


İlk denemem; kuru peyzaj uygulamalarında kullanılan organik tüf... (Fikir için sevgili Seydiye 
Yılmaz'a teşekkürler) bu malzeme kolayca öğütülebiliyor. Önce 1-2 parça organik tüf elde 
edip, onları ufaladım. 60 meshlik elek ile eledim. Elekaltı ve eleküstü parçaları ayırdım. Ayrı 
ayrı sırın içine kattım. 


Sol taraftaki elekaltı, sağ taraftaki eleküstü tüf ile yaptığım denemeler. 60'lık elekaltı tüf sır 
içinde eridi ve bir varlık gösteremedi. Eleküstü parçacıklar ise, güzel bir beneklenme yaptıysa 
da, sır yüzünde pütürlenme oluştu. Tabi amacınız sırlı parçayı zımpara olarak kullanmaksa, 
pek de fena bir sonuç sayılmaz. 
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Burada da hem renklendirilmiş, hem de renklendirilmemiş sır içinde elekaltı ve eleküstü 
parçacıkların nasıl olduğunu görüyorsunuz. 


Plaj kumu 


ha 


İkinci denemem deniz kumu ile; Ekmeksiz Plajı'nın eşsiz kumu... Önce kumu yıkamadan ve 
elemeden renklendirilmemiş sır içine kattım. Pırıl pırıl parlayan lüster efekli, ama bir o kadar 
da akıcı ve iğne delikli bir sır elde ettim. Bildiğiniz gibi tuz çok güçlü bir ergiticidir bu da sırın 
akmasını açıklıyor. Tuzun suda kolayca eridiğini de hepimiz biliriz. Ancak sır yapanlar suda 
eriyen hammaddelerin sırda kullanmanın birçok hataya neden olacağını da bilir. İşte denedik 


ll deniz tuzu alkil sıra neler yaptığını. 


Reg IE? az 
ii ii ii e pa 
HEHE 


oa 


” 


aed eoho e 


4 eh $ 
oi 
BASİ öd 


yedi 


~A 


İPLE LA İİ 


J 


sededttea ted toets 


sis 


o holde kumu tuzsuz kullanmalıyız. Kumu deniz tuzundan ayırmak için ne yapmalı? Tabi ki 
kumu yıkamalı. Büyük parçaları ayırmak için elemeli ve yeni bir deneme yapmalı. 60 meshlik 
elekten elenmiş ve yıkanmış deniz kumu ile yapılan denemeler de yukarıda. Deniz kumu 
bildiğiniz gibi silis, ince öğütülmüşü ise kuvars. Zaten sırlarımızın hepsinin ana maddesi bu 
değil mi? Kuvars katkısı, sır içindeki alüminyum oksit, silisyum oksit dengesini değiştirdiği için 


sırımızı her zaman daha parlak hale getirir. Burada da görüyorsunuz sırımız parlak hale geldi. 
Ama kattığımız parçacıklar yeterince ince öğütülmüş olmadığı için, sır yüzeyimiz de bozuldu. 


Benekler 


Üçüncü Deneme; Altai Seramik'in hazır siyah parçacıkları ile. Sol üstte renklendirilmemiş 
sırımızın kendisi, sol altta ise Altai Seramik'in benekleri ile. Bu benekler minicik torbalarda 
satılıyor. İçeriğinin ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası siyah taş parçacıkları gibi görünen 
parlak, siyah, kristal gibi bir yapıya sahip. Tedarikçi havanda dövülerek daha küçük parçalar 
halinde kullanılabileceğini söylüyor. Ben torbadan çıktığı gibi sıra ekledim. %5 oranında. Çok 
güzel Dalmaçyalı desenler çıkardı. Ama siz de görüyorsunuz, sırı çok da akışkanlaştırdı. Düz 
yüzeyde nasıl olur (bence güzel olur) başka bir baz sırda nasıl olur? Denemek lazım. 


Şimdi geldik dördüncü denememize... Öncelikle en sağdaki deneme parçasından söz edeyim. 
Bu sır denemelerinde hep titanyum dioksit ve demir oksit kullandık ya, bu deneme 
parçasında bir de mangan oksit ekledim. Renk biraz koyulaştı, yanık isli dumanlı bir hal aldı. 
Fena da olmadı sanki. 

Neyse şimdi geçelim asıl denememize... Başka renkte, başka sırdan hazırladığımız renkli 
parçacıkları sıra dâhil etmek. Soldan ikinci parça. 

Elimde bir kaç yıl önce bir arkadaşın atölyeye hibe ettiği koyu yeşil ve koyu lacivert renkte 
fırça sırı olarak sulu hazırlanmış iki ayrı ticari sır var. Fırça sırları, biliyorsunuz, uzun süre 
bekleyip de sularını kaybetmeye başladıkları zaman kurumuş akrilik boyalar gibi plastiğe 
benzer bir yapı oluştururlar. Çünkü içlerinde fırça medyumu vardır. Bu sırlar artık suda kolayca 
çözünmezler. O sırları kullanmak istersek, eritip homojen hale getirmek için büyük çaba 
harcamamız gerekir. Şu kurumuş parçaları sıra katıp bir deneme yapmak, ne zamandır 
aklımdaydı, . İşte üstteki resimde soldan ikinci deneme parçası bu şekilde yapıldı. 

Önce yeşil ve lacivert sırın kutularının ağız kısımlarında kuruyup kabuklaşmış parçaları 
topladım. Bunları hazırladığım renklendirilmiş sırın içine kattım. 1020'C de yatay pozisyonda 
sır rejiminde pişirdim. Tabi dik de pişirmek lazım, renklendirilmemiş sıra katarak da denemek 
lazım. Açıkça söylemek gerekirse ben sonucu çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir ve 
yazımı faydalı bulmuşsunuzdur. Siz de kendi denemelerinizi yapın. Denemeler yaptıkça 
sonucu benimle paylaşın. Yeni denemelerde buluşmak dileğiyle. 

Sevgiler 


